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Qptische Datempcicher enfhaltend rin Co-Phth.in^ ,»;, einem .^.u^ 
gnbstitueaten nnd einem axialen T.ig^nd en In a.. r ..u.K....„ir,^^^^„ 
Inf ormationsscti ichf 



Die vorliegende Eifladmg beMffl die Verwcnd,mg von axial substituiertem Co- 
EhMocyanin als Bchtabsorbierende Verbii.dung in der m, Lioht besctaeibba™ 
Infonnaaon..chicht von einmal beschrdbbaren optisohen DatoMgem, optiache 
DatenWger sowie ein Verfehren zu ihrer HasteUimg. 

Die einmal beachreibbare Compact Mat (CD-R) erleb. in leteter Zeit ein enonnea 
Mengenwadistum. Dab« aWM die lichtabsotbierende Verbindmg der InfonnaHona- 
aclucw eine weaenUiche Komponente des optiaohen Datenhage^ dar. an die entaprc 
ohend hohe nnd vielfiltige Anfordenmgen geateU, werden. Entspiechend anfwendig 
gestaltet aioh nicht aelten die Herstenang aolcher Verbindmgen (vgL WO-A- 
02/080162). I iSi VYU A 

Anfgabe der Erfindung iat denmaeh die Bereitsfeltang von weiten=n Hchtab- 
sorbierenden VeAindnngen ft CD-R-Fonnate. insbeaond«e aolche die maghohat 
alcologiaoh unbedenkUch aind nnd dnfich ^ aynthetisieren aind nnd die die hohen 
A>*nierm«en (wi. lichtatabiHtM, gUnsligea Signal-Ranach-Verhatnis, hohe 
SchreibenipfindUchlceit, aohidigungafteiea Auibringen auf daa Subatratoaterial. n a ) 
m die Ve,w«rfnng ala Hohtabsorbierende Verbindnng in der ala Inibm.a«onaachioh. 
emea ennnal beachreibbaren optischen DatentrSgers (vomehmUch CD-R) erflUlen. 

tWaachenderweiae wnrde getoden, daaa Co-Phthalocyanine nnt einem axialen 
Subsdtaenlen und einen. axialen koordinativ g*nndenen liganden fflr den ge- 
namten Zweck gut geeignet sind. 

Die vorliegeade Erfindung betriffl daher optische Datentrager, die in ihrer 
Ixrfonnationsschicht wenigstens eine Uchtabsorbierende Verbindung enlbalten, die 
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ein CoaEO-Phtbalocyamn ist, wobei das Co-Metallzentrum einen axialen Substitu- 
enten Rl und einen axialen koordimert gebundeaen Liganden R2 trSgt, wobei Ri fur 
CN. SCN, Halogen, insbesondere CI, B oder F. Alkoxy, Aiyloxy, Aiylthio oder 
Alkylthio steht. imd R2 flir keinen Liganden oder fiir gegebenenfalls substituiertes 
Amin, Wasser, Alkohol, HjS, Thioalkobol oder fur ein Isonitril steht. 

Bevorzugt ist der optische Datentrager mit infrarotem Licht. vorzugsweise LaserKcht, 
insbesondere Licht mit einer WellenlSnge im Bereich von 750-800 mn, insbesondere 
770-790 mn beschreibbar und lesbar. 

Ebenfalls bevorzugt sind optische Datenlrager, enthaltend ein vorzugsweise 
transparentes. gegebenenfalls schon mit einer oder mehreren Reflektionsschichten 
beschichtetes Substrat, auf dessen OberflSche eine mit Licht beschreibbare 
Ihfonnationsschicht. gegebenenfaUs eine oder mehrere Reflexionsschichten und 
gegebenenfalls eine Schutzschicht oder ein weiteres Substrat oder eine Abdeck- 
schicht aufgebracht sind, der mit infrarotem Licht, vorzugsweise Laserlicht, be- 
sonders bevorzugt Licht mit einer Wellenlange im Bereich von 750 - 800 mn, ins- 
besondere 770 - 790 mn, beschrieben mid gelesen werden kann, wobd die Informa- 
tionsschicht eine Uchtabsorbierende Verbindmig mid gegebenenfalls ein Bindemittel 
enthait, dadurch gekemizeichnet, dass als Uchtabsorbierende Verbindung wenigstens 
ein CoCEDO-Phthalocyanin verwendet wird, wobei das Co-Metallzentnm einen 
axialen Substituenten Rl mid einen axialen koordinativ gebmidenen Liganden R2 
tragt, wobei Rl fUr CN, SCN. Halogen. Alkoxy, Aryloxy . Arylthio oder Alkylthio 
steht mid R2 ftir keinen Liganden oder fur NR'^R'^R'^ 0R'^'\ SR^°R"oder fur ein 

Isonitril der Formel g=®-Rsteht. wobei die Substituenten die mitenstehende 
Bedeutung besitzten. 



Bevorzugt wird als Uchtabsorbierende Verbindmig ein Co-Phthalocyanin der 
Formel (I) eingesetzt 
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CoPc[R^ IR^ [R^ (,) 
. w X y z 

R^ 

worin 



CoPc far Kobalt-OmO-Phthalocyanin steht, wobei Rl ein axialer Substituent des 
Kobalts und R2 axialer, kooidinativ gebundener Ligand des Kobalts ist, und 
die Reste R^ bis R« Substituenten des Phthalocyanins entsprechen, worin 

R' fiir CN, SCN, Halogen, Alkoxy, Aryloxy , Arylthio oder Alkylthio steht, 
R' fiir keinen Liganden oder flir NR^^R^ OR^V\ SR^V'oder fOr ein Isonitril 
O © 

derFormel IC=N— Rsteh^ 



R^ R^ R^ und unabhSngig voneinander fur Halogen, Cyano, Mtro, Alkyl, Aiyl, 
Alkylamino, Dialkylamino, Alkoxy. Alkylthio, Aiyloxy. Arylthio, SO3H, 
SO2NRV. CO2RI2, CONR7R8, NH-C0R12 oder eineu Rest -(B)^-D 
steheci. 



ein Brttckenglied aus der Gruppe direkte Bindung, CH2, CO, CH(AIkyl), 
C(Alkyl)2, NH, S, O oder -CH=CH- bedeutet, wobei (B)^ eine chemisch 
sinnvolle Reihenfolge von BruckengUedem B bedeutet mit m = 1 bis 10, 
vorzugsweise ist m = 1, 2, 3 oder 4, 

flir den monovalenten Rest eines Redoxsystems der Fonnel 
X^-^CH=CH^Y^ (Red) 

oder 

® ^ >^ e 

x!=^CH-CH3CZy2— - (Ox) 
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Oder fur einen Metallocenylrest oder Metallocenylcarbonylrest steht, wobei 
als Metallzentrum Titan, Mangan, Eisen, Ruthenium oder Osmium in Frage 
koEomt, 

5 

Xl und X2 unabhangig voneinander fur NR'R", OR" oder SR" stehen, 

Yl fur NR', O Oder S steht, fur NR' steht, 

10 n fiir 1 bis 10 steht und 

R* und R" unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Aryl oder 
Hetaryl stehen, oder eine direkte Bindimg oder eine Briicke zu einem der C- 

Atomeder "f CH=CH-};^ bzw. =fCH— CH:)=: Kettebilden, 

15 

w, X, y xmd z unabhangig voneinander fur 0 bis 4 stehen und w+x+y+z < 12 sind, 
R fiir Alkyl oder Aryl steht 

^0 ^ und R^ imabhangig voneinander fur Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder R'^ und R^ 
gemeinsam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen 
heterocyclischen 5-, 6- oder 7-gliedrigen Ring bilden, gegebenenfalls unter 
Beteihgung weiterer Heteroatome, insbesondere aus der Gruppe O, N und S, 
wobei 3SR^R^ insbesondere fiir Pyrrolidino, Piperidino oder Morpholino 

25 stehen, 

R^^ und R" unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder R^^ und R^* 
gemeinsam mit dem O- oder S-Atom, an das sie gebunden sind, einen 
aromatischen, quasi-aromatischen, teil- oder perhydrierten heterocycUschen 
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5-, 6- Oder 7-gHedrigen Ring bilden, gegebenenfalls mter BeteiKgung 
weiterer Heteroatome, insbesondere aus der Gruppe O, N und S, stehen 

Rl2 fiir Alkyl, Aryl, Hetaryl oder Wasserstofif steht, 

R'', R^« und R^^ unabh3ngig voneinander fiir Wasserstoff, Alkyl, Aiyl, Hetaiyl oder 
INK K R fur emen aromatischen, quasi-aromatischen, teil- oder 
perhydrierten heterocyclischen 5-, 6- oder 7-gUedrigea Ring stehen, 
gegebenenfalls unter BeteiKgung weiterer Heteroatome. insbesondere aus de^ 
Gruppe 0,N und S, 



Die Alkyl-, Alkoxy-, Aryl- und heterocycUschen Reste konnen gegebenenfaUs wei- 
tere Reste wie Halogen, Hydroxy, Hydroxyalkyl, Anmo, Alkylamino, Dialiylamino 
Mtro, Cyano, CO-NH3, Alkoxycarbonyl, Mo^holino, Piperidino, Pyirolidino,' 
PyrroUdono, Txialkylsilyl oder Trialkylsiloxy tragen. Die Alkyl- und Alkoxyreste 
kennen zusatzKch auch Aiylreste tragen und die Aiylreste kfinnen zusStzUch auch 
Alkyl- Oder Alkoxyreste tragen. Die Alkyl- und Alkoxyreste kfinnea gesattigt, 
ungesattigt, geradkettig oder veizweigt sein kSnnen, die Alkylreste kSnnen teil- oder 
perhalogeniert sein, die Alkyl- und Alkoxyreste kSnnen ethoxyKert oder propoxyUert 
Oder silyliert sein. Benachbarte Alkyl und/oder Alkoxyreste an Aiyl- oder 
heterocyclischen Resten konnen gemeinsam eine drei- oder viergUedrige Briicke 
ausbilden kOnnen. 

Bevomxgt sind Verbindungen der Fonnel (1), woiin fiir die Reste R^ bis R« und R, 
R', R" und R9 bis RI2 und R'^ bis R^" : 

Substituenten mit der Bezeichnung „Alkyl« vorzugsweise Cx-C:<s-Alkyl 
insbesondere Ci-Q-Alkyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor! 
Brom, Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder Q-Q-Alkoxy substituiert sind; 
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Substituenten mit der Bezeichmmg „Alkoxy" voizugsweise Ci-Cie-Alkoxy, ins- 
besondere Ci-Ce-AIIcoxy bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie CMor, 
Brom, Fluor, Hydroxy, Cyano tind/oder Ci-Ce-Alkyi substituiert sind; 

Substituenten mit der Bezeichnung „Cycloalkyl" vorzugsweise C4-C8-Cycloalkyl, 
insbesondere C5 bis Ce-Cycloalkyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie 
Chlor, Brom oder Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder Ci-C6-A]kyl substituiert sind. 

Substituenten mit der Bra^ichnung ,Alkenyl" vorzugsweise Ce-Cg-Alkenyl be- 
deuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brom oder Fluor, Hydroxy, 
Cyano und/oder Ci-Q-Allcyl substituiert sind, insbesondere bedeutet Alkenyl Allyl, 

Substituenten mit der Bedeutung „Hetaryl" vorzugsweise ftir heterocyclische Reste 
mit 5- bis 7-gliedrigen Ringen, die vorzugsweise Heteroatome aus der Gruppe N, S 
und/oder O enthalten und gegebenenfalls mit aromatischen Ringen anelliert sind oder 
gegebenenfalls weitere Substituenten tragen beispielsweise Halogen, Hydroxy, 
Cyano und/oder Alkyl, wobei besonders bevorzugt sind: Pyridyl, Furyl, Thienyl, 
Oxazolyl, Thiazolyl, Imidazolyl, Chinolyl, Benzoxazolyl, Benzfhiazolyl und 
Benzimidazolyl, 

Die Substituenten mit der Bezeichnung „Aryl" vorzugsweise Ce-Cio-Axyl, insbeson- 
dere Phenyl oder Naphthyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie F, CI, 
Hydroxy, Ci-Ce-Alkyl, Ci-Ce-Alkoxy, NO2 und/oder CN substituiert sind. 

Bevorzugt werden Co-Phthalocyanine der Formel (T), worin 

R^ far CN, SCN, Chlor, Fluor, Brom, lod, Alkoxy oder Alkylthio steht 

R^ ffir keinen liganden oder ftir NR^R^ V^ 0R'°R", SR^°R"oder fOr ein Isonitril 
0 ® 

der Formel IC=N—R steht. 
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R flir Methyl, Ethyl, Propyl, Isopiopyl, Butyl. Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, tert. 
Amyl, Hydroxyethyl, S-Dimethylaminopropyl, 3-Diethylaminopropyl, Phenyl, p- 
tert.-ButylpheQyl, p-Methoxyphenyl, Isopropylphenyl, Trifluoimethylphenyl, 
Baenzyl oderNaphthyl steht, 

R^ R\ und unabhangig voneinander ftir Chlor, Fluor, Brom, lod, Cyano, 
Mtro, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, 
tert. Amyl, Hydroxyethyl, 3-Dimethylammopropyl, B-Diethylaminopropyl, 
Phenyl, p-tert.-Butylphenyl, p-Methoxyphenyl, Isopropylphenyl, Tiifluor- 
methylphenyl, Naphthyl, Methylamino, Ethylamino, Propylamino, 
Isopropylamino, Butylamino, Isobutylamino. tert. Butylamino, Pentylamino, 
tert. Amylamino, Benzylamino, Methylphenylhexylamino, Hydroxy- 
ethylamino, Aminopropylamino, Aminoethylamino, S-Dimethylamino- 
propylamino, S-Diethylammopropylamino, Diethylaminoethylammo, Di- 
butylaminpropylamino, Moipholinopropylamino, Piperidinopropylamino, 
Pyrrohdinopropylamino, PyrroUdonopropylamino, 3-(Methyl-Hydroxyethyl- 
ammo)propylammo, Methoxyethylamino, Ethoxyethylamino, Mefhoxy- 
propylamino, Ethoxypropylamino, Methoxyethoxypropylamino, 3-(2-Ethyl- 
hexyloxy)propylammo, Isopropyloxypropylamino, Dimethylamino, Diethyl- 
amino. Diefhanolamino, Dipropylamino, Diisopropylamino, Dibutylamino, 
Diisobutylamino, Di-tert. butylamino, Dipentylamino, Di-tert. amylamino, 
Bis(2-Ethylhexyl)amino, Bis(aminopropyl)amino, Bis(aminoethyl)amino, 
Bis(3-Dimethylaminopropyl)amino, Bis(3-Diethylaminopropyl)amino, Bis- 
(Diethylaminoethyl)amino. Bis(dibutylaminpropyl)amino, Di(morphohno- 
propyl)ainino, Di(piperidinopropyl)amino, Di(pyiTolidinopropyl)amino, Di- 
(pyrroUdonopropyl)amino, Bis(3-(Methyl-hydroxyethylamino)piopyl)amino, 
Dimethoxyethylamino, Diethoxyethylamino, Dimethoxypropylamino, Di- 
ethoxypropylamino, Di(methoxyethoxyethyl)amino, Di(methoxyethoxy- 
propyl)amino, Bis(3-(2-Ethylhexyloxy)propyl)amino, Di(isopropyloxyiso- 
propyl)amino, Mefhoxy, Ethoxy, Propyloxy, Isopropyloxy, Butyloxy, 
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bobutyloxy, tert. Butyloxy, Pentyloxy, tert. Amyloxy, 3-(2,4-Dimefhyl). 
pentoxy. Methoxyettioxy. Ethoxyethoxy, Methoxypropyloxy, Ethoxy- 
propyloxy, Methoxyethoxypropyloxy, 3-(2-Efhyl]iexyloxy)propyloxy. 
Methylthio, Ethylthio. Propylthio, Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio.' 
tert.-Butylthio, Pentylthio, tert.-Amylthio, Phenyl, Methoxyphenyl, Trifluor- 
methylphenyl, Naphthyl, CO2RI2, CONR7r8, NH-COR12, SO3H, 
SOzNR'^R^ Oder fUr einen Rest der Fonnel 




worin 



-CH2-0- . *^^H^.O. . tCH(CH3)0- 

oder — jj— OCjH^ steht. 
O 

wobei der Stem (*) die Aiikniq)fung mit dem 5-Ring anzeigt, 
M fiSr ein Mn oder Fe steh^ 

w. X, y und z unabhSngig voneinander fur 0 bis 4 stehen und w+x+y4^ < 12 sind. 



(B)nx ftir 



o 



NR R fiir Amino, Methylamino, Etiiylainino, Propylamine, Isopropylamino, Bulyl- 
amino, Isobutylamino, tert. Butylamino, Pentylamino, tert. Amylamino, Ben- 
zylamino, Methy^henylhexylamino, 2-EthyI-l.hexylamino, Hydroxyethyl- 
amino, Aminoprqpylamino, Aminoethylamino, 3-Dimethylaminopropyl- 
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amino, 3-Dietiiylanmiopiopylaniino. Moipholinopropylamino, Piperidino- 
propylammo, PyiroUdinopropylamino, PyrroHdonopropylamino, 3-(Methyl- 
Hydroxyetiiylammo)propylamino, Methoxyethylamino, Ethoxyethylamino, 
Methoxypropylamino, Ethoxypropylamino, Methoxyethoxypropylamino, 3- 
(2-Ethylliexyloxy)propylainmo, Isopropyloxyisopropylairdno, Dimethyls 
amino, Diethylamino, Dipropylamino, Diisopropylamino, Dibutylamino, 
Diisobutylamino, Di-tert. butylamino, Dipentylamino, Di-tert. Amylamino, 
Bis(2-Ethylhexyl)amino, Dihydroxyethylamino, Bis(aradnopropyl)amino, 
Bis(aminoethyl)amino, Bis(3-Dimethylaminopropyl)amino, Bis(3-Die1iiyl- 
aminopropyl)amino, Di(moipholinopropyl)amino, Di(piperidinopropyl)ami- 
no, Di(pyiroUdinopropyI)amino, Di(pyrroUdonopropyl)amiiio, Bis(3-(Me- 
thyl-Hydroxyethylamino)propyl)amino, Dimetiioxyethylamino, Diethoxy- 
ethylamino, Dimethoxypropylamino, Diethoxypropylamino, Di(methoxy- 
ethoxypropyl)aimno, Bis(3-(2-Eth.ylhexyloxy)propyl)amino, Di(isopropyl- 
oxyisopropyl)amino, Anilino, p-Toluidino, p-tert. Butylanilino, p-Anisidino, 
Isopropylanilino oder N^htylamino stehen oder NRV ftir PyiroUdino, Pipe- 
ridino, Pipera2iao oder Morpholino stehen, 

fUr Wasserstoft Me&yl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, ter.-Butyl, 
Pentyl. terL-Amyl, Phenyl, p-tert-Butylphenyl, p-Methoxyphenyl, Isopropyl- 
phenyl, p-Trifluonnethylphenyl, Cyanophenyl, Naphthyl, 4-Pyridinyl, 2- 
Pyridinyl, 2-Caiinolinyl, 2-Pyrrolyl oder 2-Indolyl steht, 

NR"r'«R^^ fiirAmoniak, Methylamin, Ethylamin, Propylamin, Isopropylamin, 
Butylamin, Isobutylamin, tert. Butylamin, Pentylamin, tert Amylamin, Ben- 
zylamin, Methylphenylhexylamin, 2-Ethyl-l.hexylaniin. Hydroxyethylamin, 
Aminopropylamin, Aminoethylamin, S-Dimethylaminopiopylamin, 3- 
Diethylaminopropylamin, Moipholinopropylamin, Piperidinopiopylamin, 
PyrroUdinopropylamin, PyiroUdonopropylamin, 3-(Methyl-Hydroxyethyl- 
amino)propylamin, Methoxyethylamin. Ethoxyethylamino, Methoxypropyl- 
amin, Ethoxypropylamin, Methoxyethoxypropylamin, 3-(2-Ethylhexyl- 



R12 
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oxy)propylainin, IsopropyloxyisopropylaniiB, Dimethylamm, DiefliylainiQ, 
Dipropylamio, Diisopropylamin, Dibutylamixi, Diisobutylamin, Di-tert. 
butylamin, Dipentylamin, Di-tert. Amylamin, Bis(2-Ethylhexyl)amiii, Dihy- 
droxyethylamin, Bis(aiimiopropyl)amiii, Bis(aminoethyl)ainm, Bis(3- 
DimethylaminopropyOamin, Bis(3-Dietliylami3iopropyl)amin, Di(moiplio- 
lmopropyl)ainiti, Di(piperi(imopropyl)amin, Di(pyrrolidinopropyl)aiimi, Di- 
(pyrroHdonopropyl)ainin, Bis(3-(Methyl-Hydroxyethylainino)propyl)amm, 
Dimethoxyethylamin, Dietboxyethylamin, Dimethoxypropylamin, Diethoxy- 
propylamm, Di(methoxyethoxypropyl)aiiiin, Bis(3-(2-Ethylliexyl- 
oxy)propyl)aimno, Di(isopropyloxyisopropyl)aniin, Trimethylamiii, Triethyl- 
amin, Tripropylamin, Tiiisopropylamin, Tributylamin, Triisobutylamin, Tri- 
tert butylamin, Tripentylamin, Tri-tert. Amylamin, Tris(2-Ethy]hexyl)amia, 
Tiihydroxyethylamia, Tris(aminopropyl)amin, Tris(aminoethyl)amia, Tiis(3- 
Dimethylaminopropyl)aimn, Tris(3-Diethylaminopropyl)amin, Tri(morplio- 
liiiopropyl)amin, Tri(piperidinopropyl)amin, Tri(pyrrolidinopropyl)amin,Tri- 
(pyrrolidonopropyl)amin, Tris(3-(Methyl-Hydroxyeth.ylamino)propyl)aniin, 
Tiimethoxyethylamin, Triethoxyethylamin, Trimethoxypropylamin, 
Triethoxypropylamin, Tri(methoxyethoxypropyl)amin, Tris(3-(2- 
Ethylhexyloxy)propyl)aniino, Tri(isopropyloxyisopropyl)amin, Anilin, p- 
Toluidin, p-tert. Butylanilin, p- Anisidin, Isopropylanilin, Naphtylamin 
Pyridin, Pyridazin, Pyrimidio, Pyrazin, Tria2dn, Oxaziii, Pyrrol, Pyrazol, 
Imidazol, Chinolin, PyrroUdin, Piperidin, Piperazin oder Morpholin stehen, 

0R^°R" ftir Wasser, Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Butanol, Isobutanol, 
tert. Butanol, Pentanol, tert. Amylalkohol, 3-(2,4-Dimethyl)-pentanol, Mefh- 
oxyethanol, Ethoxyethanol, Methoxypropanol, Ethoxypropanol, Methoxyeth- 
oxypropanol, 3-(2-Ethylliexyloxy)propanol, Diacetonalkohol, Phenol, 
Tetrahydrofuran, Furan oder Qxazol stehen 



SR^*^" flir Schwefelwasserstof^ Methyllhiol, Ethylthiol, Propylthiol, Isopropyl- 
thiol, Butylthiol, Isobutyltbiol, tert. Buylthiol, Pentylthiol, tert. Amylthiol, 3- 
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(2,4-Dimethyl)-pentylthiol, Methoxyethylthiol, Ethoxyethylthiol, Meth- 
oxypropylthiol, Ethoxypropylthiol, Methoxyethoxypropylthiol, 3-(2- 
Ethylliexyloxy)propylthiol, Diacetonathiol, Thiophenol, Tetrahydrothiofuran, 
Thiofuran oder Oxathiazol stehen 

5 

wobei 

die Alkyl-, Alkoxy-, Aiyl- imd heterocyclischen Reste gegebenenfalls weitere Reste 
wie Alkyl, Halogen, Hydroxy, Hydroxyalkyl, Amino, Alkylamino, IMalkylamino, 
Nitro, Cyano, CO-NH2, Alkoxy, Alkoxycarbonyl, Morpholino, Piperidino, Pyrroli- 
dino, Pyrrolidono, Trialkylsilyl, Trialkylsiloxy oder Phenyl tragen konnen, die Alkyl- 
und/oder Alkoxyreste gesattigt, ungesattigt, geradkettig oder verzweigt sein konnen, 
die Alkybreste teil- oder perhalogeniert sein konnen, die Alkyl- xmd/oder Alkoxyreste 
ethoxyliert oder propoxyliert oder silyliert sein konnen, benachbarte Alkyl und/oder 
Alkoxyreste an Aryl- oder heterocyclischen Resten gemeinsam eine drei- oder vier- 
gliedrige Brucke ansbilden konnen. 

Unter Redoxsystemen im Rahmen dieser Anmeldung werden insbesondere die in der 
Angew. Chem. 1978, S. 927 und in Topics of Current Chemistry, Vol. 92, S. 1 
(1980), beschriebenen Redoxystemen verstanden. 

Bevorzugt sind p-Phenylendiamine, Phenothiazine, Dihydrophenazine, Bipyri- 
dinumsalze (Viologene), Chinodimethane. 

25 Bevorzugt sind dies Co-Phthalocyanine der Formel (T), worin die Sunune aus w, x, 
y und z groBer Null ist, vorzugsweise eine Zahl von 1 bis 12 bedeutet. 

Ganz besonders bevorzugt sind erfibadungsgemaJJe Verbindungen der Formel la 



10 



15 
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Pc (S02NR^R°)a (Halogen)b (Alkoxy)^ 

da). 

Halogen fur Chlor, Brom oder Fluor steht, 

Alkoxy fiir Ci-Cs-Alkoxy steht, das gegebenenfalls substituiert ist, imd a eine 
Zahl von 0 bis 4, b eine Zahl von 0 bis 10, c eine Zahl von 0 bis 8 
bedeutet, wobei die Smnme aus a, b imd c < 12 ist und 

Ri, R2, R^, R^, und CoPc die obige Bedeutung besitzen. 

Die Erfindung betriflft weiterhin Verbindimgen der Foimel (la), woiin die jeweiligen 
Substituenten die oben angegebenen Bedeutungen besitzen. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der 
Fonnel (la), das dadurch gekennzeichnet ist, dass man gegebenenfalls substituentes 
Co-Phthalocyanin oxidiert, anchUeBend mit KatCN, KatSCN, Kathalogenid, 
Katalkoxy oder Katalkylthio umsetzt und gegebenenfalls weiter mit NR17r18r"^ 

0R^°R", SR^°R^^oder einem Isonitril der Fonnel IC=N-— R bei einer Temperatur 
von 30-100°C, insbesondere bei 40-70°C, umsetzt 

wobei 

Rl7, Rl8^ r19 rIO^ und R die obige Bedeutung besitzen vind 

Kat flir Lithiumkation, Natriumkation, Kaliumkation, Tetrabutylammonium- 
kation, Tetrapropylammoniumkation, Tetraethylammoniumkation, Tetra- 
methylammoniumkation, Triethyloxoniumkation, Triphenylcarbonikum- 




woiin 
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kation, Diphenyliodoniumkation, N-EthylpyridiniTmikatioii oder Fetro- 
cenkation steht 

Bevoizugt erfolgt die Einfiihrung der axialen Substituenten unter oxidativen Be- 
dingungen, z.B. Chlor oder Luft, vorzugsweise Luft, im Falle von Luft in Gegenwart 
von aberschiissigem KatCN, KatSCN, Katalkoxy oder Katalkylthio und die optionale 
EiDfiihrung der weiteren axialen Liganden mit NR17r18r19^ OR^^", SR^®R"oder 

o_© 

einem Isonitril der Fonnel IC=N— R bei einer Temperatur von 20-80°C, 
iosbesondere bei 40-60°C. 

Die Erfindung betriffl weiterhin Mischungen, enthaltend waoigstens 1-50 Gew.%, 
vorzugsweise mehr als 80 Gew.%, insbesondere mehr als 90 Gew.% eines Co(Iir)- 
Phthalocyanin der Formel I mit einem axialen Substituenten R\ und einem axialen 
Liganden R^ wobei R^ fUr CN, SCN, Halogen, Alkoxy, Aiyloxy , Arylthio oder 
AUgrlthio steht, und 

R^ fur keinen Liganden oder fur NR^'R^^R^^ 0R^°R^\ SR^°R"oder fiir ein 

O @ 

Isonitril der Fonnel IC=N-—R steht. 

Bevorzugt ist ein weiterer Teil der Mischung ein von der Fonnel I verschiedenes 
Phthalocyanin. Insbesondere ist dies ein Phthalocyanin der Formel n. 



Pc[R^ 



[R1 

W X 



[R'] 



[R®] Kat 

y z 



wobei Rl, r3, R* r^^ r6 w, x, y, z und CoPc die obige Bedeutung besitzen und 
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fiir Lithiumkation, Natriumkation, KaHumkation, Tetrabutylammonium- 
kation, Tetr^ropylammoniimikatioii, Tetraethylainmomuinkation, Tetra- 
methylammoniumkation, Triethyloxomumkation, Triphenylcarbonikum- 
kation, DiphenyUodoniumkation, N-Ethylpyridiniumkation oder Feiro- 
cenkation steht 



Besonders bevorzugt besitzt die Mschung 0 bis 50 Gew.% des Farbstoffes der 
Foimel (n), insbesondere 0 bis 20% voizugsweise weniger als 10 Gew.% 

Besonders bevoizugt steUen mebr als 95 Gew.%, insbesondere mehr als 98 Gew.% 
der Mschung die beiden Farbstoffe I und n. 

Besonders bevoizugt enthalt die mit Licht beschreibbare Infonnationsschicht als 
Uchtabsorbiende Verbindungen neben einer wie oben beschriebenen Co(III)-PhthaIo- 
cyanin-Verbindung, insbesondere eine der Foimel I zusatzlich noch wenigstens ein 
anderes gegebenenfalls substituiertes Phthalocyanin mit oder ohne Zentralatom. Als 
Zentralatom kommt daftir beispielsweise eines aus der Gruppe Si, Zn, Al, Cu, Pd, Pt, 
Au und Ag, insbesondere Cu und Pd in Frage. 

Die Erfindung betrifft auch Mischungen enthaltend: 

a) ein Co(Iir)-Phthalocyanin der Fonnel I mit einem axialen Substituenten R\ 
und einem axialen Liganden R^, 

b) ein von a) verschiedenes Phthalocyanin, insbesondere ein von Co-freies 
Phthalocyanin 



Fiir die Komponenten a) und b) kommen bevoizugt die jeweils oben angeg^enen 
bevorzugten Ausfiihrungsfonnen in Frage. 
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worin 
CuPc 
A 

R'undR" 



X 

y 



bevorzugt sind als Komponente b) bdspielsweise die aus DE- 
2 bekannten sulfonamidsubstituierteii Cu-Phthalocyanine. Besonders 
nd solche der Fonnel m 



fUr einen Kupferphthalocyaidn-Rest steht, 

fiir ein gegebenenfalls substituiertes geradkettiges oder verzweigtes 
C2-C6-Alkylen wie zJ3. Ethylen, Propylen, Butylen, Pentylen, Hexy- 
len steht, 

unabhangig vonemander fflr Wasserstoff oder jeweils gegebenenfalls 
substituiertes geradkettiges oder verzweigtes Ci-Ce-ABsyl wie z.B. 
Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, insbesondere fflr substi- 
tuiertes Ci-Ce-Hydroxyalkyl sowie fur unsubstituiertes Ci-Ce-Alkyi 
stehen, 

Oder und R^^ zusammen mit dem N-Atom, an das sie gebunden 
sind, einen heterocychschen 5- oder 6-Ring bilden, der gegebenenfalls 
ein weiteres Heteroatom, z.B. S, N oder O enthSlt, 

fflr 2,0 bis 4,0 steht, 

fflr Obis 1,5 steht und 




(SOgH)^ 



OH), 



die Summe von x und y 2,0 bis 4,0, bevorzugt 2,5 bis 4,0 betragt. 
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Besonders bevorzugt eignen sich als Mischungskomponente c) solche Verbindimgeii 
derFormel (JH), die der Formel (Dla) entsprechen 

CuPc - [S02NH-CH2CH2CH2N(CH2)3 (Qla), 

5 worin 

CuPc Kupfer-Phflialocyanin bedeutet 

Als weitere bevorzugte zusatzliche lichtabsorbierende Verbindungen eignen sich die 

• 10 Sulfonamid- bzw. Amido-substituiCTten Phthalocyanine wie sie beispielsweise aus 
EP-A-519 395 bekannt sind. 

Bevorzugt betragt im Falle von Mischungen versclliedener lichtabsorbierender 
Verbindxmgen der Anteil der Verbindungen der Formel (T) davon 10 bis 90 Gew.-%. 

15 

Besonders bevorzugt ist eine Mischung der Formeln (T) und (EH) in einem Gewichts- 
verhaitnis von 10:90 bis 90:10, bevorzugt 20:80 bis 80:20, besonders bevorzugt von 
40:60 bis 60:40. 

•20 Die Informationsschicht kann neben der lichtabsorbierenden Verbindung noch Bin- 
I der, Netzmittel, Stabilisatoren, Verdtimier und Sensibilisatoren sowie weitere 

Bestandteile enthalten. 

.Die Substrate konnen aus optisch transparenten Kunststoffen hergestellt sein, die, 
25 wenn notwendig, eine Oberflachenbehandlung erfahren haben. Bevorzugte Kunst- 
stoffe sind Polycarbonate und Polyacrylate, sowie Polycycloolefine oder Polyolefine. 

Die Reflektionsschicht kann aus jedem Metall bzw. MetaUegierung, die tlblicher- 
weise fiir beschreibbare optische DatentrSger benutzt werden, hergestellt sein. 
30 Geeignete Metalle bzw, Metallegierungen kfiimen aufgedampft und gesputtert wer- 
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den und enfhalten z.B. Gold, Silber, Kxtpfer, Aluminium und deren Legierungen 
untereiiiander oder mit anderea Metallen. 

Die mogUche Schutzschicht viber der Reflektionsschicht kam aus UV-hgrtendenen 
Aciylaten bestehen. 

Eine mogliche Zwischenschicht, die die Reflektionsschicht beispielsweise vor Oxi- 
dation schUtzt, kann ebeo&lls vorhanden sein. 

Die Erfindung betrifft weiteihin ein Verfehren zur Herstellung der erfindungsge- 
maBen optischen Datenspeicher, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Co(III)- 
Phthalocyanin, wobei das Co-Metallzentrum einen axialen Substituenten Rl und 
einen axialen koordiniert gebundenen Liganden R2 tragt, wobei Rl fiir CN, SCN, 
Halogen, insbesondere CI, B oder F, Alkoxy, Aiyloxy, Aiylthio oder Alkylthio steht, 
und R2 fur keinen Liganden oder fiir gegebenenfaUs substituiertes Amin, Wasser, 
Alkohol, H2S, Thioalkohol oder fur ein Isonitril steht, als Uchtabsoibierende 
Verbindung auf das Substrat des optischen Datentragers auftrSgt. 

Bevorzugt ist ein Verfehren zur Herstellung der erfindungsgemaBen optischen 
Datentrager, das dadurch gekemizeichnet ist, dass man auf ein transparentes 
Substrat, die mit Licht beschreibbare hiformationsschicht dutch Beschichten mit 
wenigstens einem Co-Phthalocyaninkomplex der Formel I, gegebenenfaUs in 
Kombination mit anderen Uchtabsorbierenden Verbindungen, insbesondere solche 
der Komponente b), geeigneten Bindem, Additiven und Losungsmittehi aufbringt 
und weiter gegebenenfaUs mit einer Reflexionsschicht, gegebenenfeUs weiteren 
Zwischenschichten und gegebenenfeUs einer Schutzschicht versieht. 

Die Beschichtung des Substrates mit der Uchtabsorbierenden Verbindung der For- 
mel I gegebenenfeUs in Kombination mit weiteren Farbstoffen, Bindem und/oder 
LSsungsmittehi erfolgt voizugsweise durch Spin Coating oder Sputtem. 
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Fxlr das Coating wird die lichtabsorbierende Verbindung insbesondere die der Foimel 
I voizugsweise mit oder ohne Additive in einem geeigneten Losungsmittel Oder 
L6sungsmittelgemisch gelost, so dass die Verbindimg, insbesondere die der Fonnel I 
100 Oder weniger, beispielsweise 10 bis 20 Gewichtsanteile auf 100 Gewichtsanteile 



zugsweise bei reduziertem Druck durch Sputtem oder Aufdampfen metallisiert 
(RefleTcionsschicht) vind eventuell anschliefiend mit einem Schutzlack (Schutz- 
schicht) Oder einem weiteren Substrat oder einer Abdeckschicht versehen. Mehr- 
schichtige Anordnungen xnit teiltranspareater Reflektionsschicht sind auch mSglich. 

10 

Losungsmittel bzw. Losungsmittelgemische fur das Beschichten der lichtabsorbie- 
renden Verbindungen der Foimel I oder ihrer Mischimgen mit Additiven mid/oder 
Biademittebi sowie anderen lichtabsorbierenden Verbiadimgen werden einerseits 
nach ihrem Losungsvermogen fur die lichtabsorbierende Verbindung, insbesondere 

15 die der Fonnel I und die anderen Zusatze imd andererseits nach eiaem ininimalen 
Einfluss anf das Substrat ausgewahlt Geeignete Losungsmittel, die einen geringen 
Einfluss auf das Substrat haben, sind beispielsweise Alkohole, Ether, Kohlen- 
wasserstofiFe, halogenia1:e Kohlenwasserstoffe, Alkoxyalkohole, Ketone. Beispiele 
solcher Losungsmittel sind Methanol, Ethanol, Propanol, 2,2,3,3-Tetrafluorpropanol, 

20 Butanol, Diacetonalkohol, Benzylalkohol, Tetrachloroethan, Dichlormethan, Diethyl- 

^ ether, Dipropylether, Dibutylether, Methyl-tert.-butylether, Methoxyethanol, 

Ethoxyethanol, l-Methyl-2-propanol, Methylethylketon, 4-Hydroxy-4-methyl-2- 
pentanon, Hexan, Cyclohexan, Ethylcyclohexan, Octan, Benzol, Toluol, Xylol. 
Bevorzugte Losungsmittel sind Kohlenwasserstoffe imd Alkohole, da sie den gering- 

25 sten EiofluB auf das Substrat ausiiben. Besonders bevorzugt sind Propanol, 2,2,3,3- 
Tetrafluorpropanol, Butanol und Mischungen von diesen Alkoholen mit Diaceton- 
alkohol, Insbesondere Propanol/DiacetonaUcohol 80-100%/0-20%. 



5 



Losungsmittel ausmacht. Die beschreibbare Informationsschicht wird danach vor- 



30 



Geeignete Additive fiir die beschreibbare Informationsschicht siud Stabilisatoren, 
Net2anittel, Binder, Verdttaner und Sensibihsatoren. 
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Die lichtabsorbierende Verbindung sollte voizagsweise thermisch verSnderbar sein. 
Vorzugswdse erfolgt die thenjodsche Veranderung bei einer Temperatur <600°C. 
Eine solche VerSaderung kann beispielsweise eine Zersetzung oder chemische 
Veranderung des chromophoren Zentrums dec lichtabsorbiereadea Verbindung sein. 

Der optische Datenspeicher kann neben der Informatioiisschiclit weitere Schichten 
wie Metallschichten, dielektrische Schichten sowie Schutzschichten tragen. Metalle 
und dielektrische Schichten dienen u. a. zur Einstellung der Reflektivitat und des 
WSnnehaushalts. Metalle kOnnen je nach Laserwellenlange Gold, Silber, Aluminium 
u.a, sein. Dielektrische Schichten sind beispielsweise Siliziumdioxid und Silicium- 
nitrid. Schutzschichten sind, beispielsweise photohartbare, Lacke, (drucksensitive) 
Kleberschiditen und Schutzfolien. 

Drucksensitive Kleberschichten bestehen hauptsachlich aus Acrylklebem. Nitto 
Denko DA-8320 oder DA-8310. in Patent JP-A 11-273147 offengelegt, kSmien bei- 
spielsweise fur diesen Zweck verwendet werden. 

Der optische Datentrager weist beispielsweise folgenden Schichtaufbau auf (vgl. 
Fig. 1): eintransparentes Substrat (1), gegebenenfalls eine Schutzschicht (2), eine In- 
formationsschicht (3), gegebenenfalls eine Schutzschicht (4), gegebenenfells eine 
Kleberschicht (5), eine Abdeckschicht (6). 

Vorzugsweise kann der Aufbau des optischen DatentrSgers: 

ein vorzugsweise transparentes Substrat (1) enthalten, auf dessen OberflSche 
mindestens eiae mit Licht beschreibbare Infonnationsschicht (3), die mit 
Licht, vorzugsweise Laserlicht beschrieben werden kann, gegebenenfells eine 
Schutzschicht (4), gegebenenfalls eine Kleberschicht (5), und eine trans- 
parente Abdeckschicht (6) aufgebracht sind. 
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ein vorzugsweise transparCTites Substrat (1) enthalten, auf dessen Oberfiache 
eine Schutzschicht (2), mindesteas eine mit Licht, vorzugsweise Laserlicht 
beschreibbare Infonnationsschicht (3), gegebenenfalls eine Kleberschicht (5), 
und eine transparente Abdeckschicht (6) axifgebracht sind. 

ein vorzugsweise transparentes Substrat (1) enthalten, auf dessen Oberfiache 
gegebenenfalls eine Schutzschicht (2), mindestens eine mit Licht, vorzugs- 
weise Laserlicht beschreibbare Liformationsschicht (3), gegebenenfalls eine 
Schutzschicht (4), gegebenenfalls eine Kleberschicht (5), und eine trans- 
parente Abdeckschicht (6) aufgebracht sind. 

ein vorzugsweise transpar^tes Substrat (1) enthalten, auf dessen Oberfiache 
mindestens eine mit Licht, vorzugsweise Laserlicht beschreibbare Informa- 
tionsschicht (3), gegebenenfalls eine Kleberschicht (5), imd eine transparente 
Abdeckschicht (6) aufgebracht sind, 

Altemativ weist der optische Datentriger beispielsweise folgenden Schichtaufbau auf 
(vgL Fig. 2): ein vorzugsweise transparentes Substrat (11), eine Inforaiationsschicht 
(12), gegebenenfalls eine Reflexionsschicht (13), gegebenenfalls eine Kleberschicht 
(14), ein weiteres vorzugsweise transparentes Substrat (15). 

Altemativ weist der optische Datentrager beispielsweise folgenden Schichtaufbau auf 
(vgl. Fig. 3): ein vorzugsweise transparentes Substrat (21), eine Informationsschicht 
(22), gegebenenfalls eine Reflexionsschicht (23), eine Schutzschicht (24). 

Die Erfindung betrijBft weiterhin mit blauem, rotem oder infrarotem Licht, ins- 
besondere Laserlicht, insbesondere infrarotem Laserlicht beschriebene erfindungs- 
gemaUe optische Datentrager. 

Die folgenden Beispiele verdeutlichen den Gegenstand der Erfindung. 
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Beispiele: 



Die folgenden praparativen Beispiele zeigen die Herstellting der erfindimgsgemaB zu 
verwendenden Farbstoffe. 



1 1 3 . 1 1 g Tetra-(2,4-dimethyl-3-pentoxy)-kobaltphthalocyanin (Isomerengemisch) 
werden mit 15.63g KCN in 11 NMP tiber Nacht bei RT verruhrt, Darni werden 162g 
Silica Gel zugegeben, Ih nachgeruhrt xmd abgesaugt. Die NMP-L6suiig wird 
langsam in eine Mischung von 810g NaCl (P. A., Merck) mit 2.51 Wasser und Eis 
getropft. Nach 21i Ruhren bei RT wird abgesaugt und die Paste Ih bei 40°C in 
Wasser/Methanol 1:1 ausgeriihrt. Nach dem Abkiihlen wird abgesaugt und bei SO^'C 
im Vakuum getrocknet. Ausbeute: 100.6g Farbstoff der Fonnel: 



Beispiel 1 




HOH 



Isomerengemisch Xwax 708mnCNMP) 
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Patentanspruche 



1. Optische Datentrager, die in ihrer Infoniiationsschicht wenigstens eirte 
lichtabsorbierende Verbindung enthalten die ein Co(TII)-Phthalocyaain ist, 
wobei das Co-Metallzentmm eiaen axialen SubstLtuenten und eiaen 
axialen koordinativ gebundenen Liganden tragi, wobei R^ fur CN, SCN, 
Halogen, insbesondere CI, B oder F, Alkoxy, Aryloxy, Arylthio oder 
Alkylthio steht, und fur keinen Liganden oder fiir gegebenenfalls 
substituiertes Amin, Wasser, Alkohol, H2S, Thioalkohol oder fur ein Isonitril 
steht. 



2. Optischer Datentrager enthaltend als lichtabsorbierende Verbindtmg ein 
Phthalocyanin der allgemeinen Formel I 



Co Pc[R^ [R1 [R^ [R^ 
! w X y : 



* 2 



worm 



CoPc far Kobalt-(lII)-Phthalocyanin steht, wobei Rl ein axialer Substituent 
und R2 axialer koordinativ gebundener Ligand, imd die Reste R^ bis 
R^ Substituenten des Phthalocyanins entsprechen, worin 

R^ fur CN, SCN, Halogen, Alkoxy, Aryloxy , Arylthio oder Alkylthio steht, 

R^ fiir keinen Liganden oder fur NR^^R^^R^^ OR^ V\ SR^^^^oder fiir ein 

0_© 

Isonitril der Foimel IC=N — R steht, 

R^, R"^, R^ und R^ unabhangig voneinander fur Halogen, Cyano, Nitro, Alkyl, 
Aryl, Alkylamino, Dialkylamino, AJkoxy, Aryloxy, Arylthio, 
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Alkylthio, SO3H, SO2NRV C02^^^, CONR'7r8,.NH-COR12 oder 
einen Rest -(B)in-D stehen, 

B ein Briickenglied aus der Gruppe direkte Bindung, CH2, CO, 
CH(Alkyl), C(Alkyl)2, NH, S, O oder -CH=CH- bedeutet, wobei (B)^ 
eine chemisch sinnvoUe Kombination von Briickengliedem B bedeutet 
und m fur 1 bis 10 steht, vorzugsweise ist m = 1, 

D flir den monovalenten Rest eines Redoxsystems der Fonnel 
X^-^CH=ICh);;Y^ (Red) 

Oder 

© © 
X^IZ^CH-CH^Y^ (Ox) 

Oder flir einen Metallocenylrest oder Metallocenylcarbonylrest steht, 
wobei als Metallzentrum Titan, Mangan, Eisen, Ruthenium oder 
Osmium in Frage kommt, 

Xl und X2 unabhangig voneinander fiir NR'R", OR" oder SR" steht, 

Yl fur NR', O Oder S steht, 

Y2 flir NR' steht, 

n fiir 1 bis 10 steht und 

R' und R" unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Aryl 
oder Hetaryl stehen oder eine direkte Bindung oder dne Briicke zu 
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einem der C-Atome der "t^H^CH-);;- bzw. =^CH— CH^ 
Kette bilden, 

w, X, y und z unabhangig voneinander fiir 0 bis 4 stehen und w+x+y+z < 12 
sind, 

R fiir Alkyl oder Aryl steht 

R*^ und R^ unabhangig voneinander fiir Alkylamino, Hydroxyalkylanain, 
Dialkylamino, Bishydroxyalkylamino, Arylamino oder R und R 
gemeiasam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen hetero- 
cyclischen 5-, 6- oder 7-gliedrigen Ring bilden, gegebenenfalls unter 
Beteidigung weiterer Heteroatome, iosbesondere aus der Gruppe O, N 
und S, wobei NR^R^ iasbesondere fiir Pyrrolidine, Piperidino oder 
MorphoUno steht, und 

R^^ und R^^ unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder R^*^ 
und R^^ gemeinsam mit dem O- oder S-Atom, an das sie gebunden 
sind, einen aromatischen, quasi-aromatischen, teil- oder perhydrierten 
heterocyclischen 5-, 6- oder 7-gliedrigen Ring bilden, gegebenenfalls 
unter BeteiUgung weiterer Hetoroatome, insbesondere aus der Gruppe 
O, N und S, stehen 

Rl2 fiir Alkyl, Aryl, Hetaryl oder Wasserstoff steht 

R^^, R^^ und R^^ unabhangig voneinander fUr Wasserstoff, Alkyl, Aryl, 
Hetaryl oder NR^*^ R^^ R^^ fUr einen aromatischen, quasi- 
aromatischen, teil- Oder perhydriertoa heterocyclischen 5-, 6- oder 7- 
gliedrigen Ring stehen, gegebenenfalls unter Beteiligung weiterer 
Heteroatome, insbesondere aus der Gruppe O, N und S. 
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Optischer Datentrager gemafi Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in 
der mit Licht beschreibbaren Infonnationsschicht wenigstens ein Co-Phthalo- 
cyanin der Formel I eathalten ist, worin fiir die Reste bis R^ R, R', R", R^^ 
bisRl2undRl7 bisRl^: 

Substituenten mit der Bezeichnung „Alkyl" Ci-Ci6-Alkyl, insbesondere Ci- 
Ce-Alkyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brom, 
Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder Ci-Ce-Alkoxy siibstituiert sind, 

die Substituenten mit der Bezeichnung „Alkoxy** Ci-Ci6"Alkoxy, insbeson- 
dere Ci-Ce-Alkoxy bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, 
Brom, Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder Ci-Ce-Alkyl substituiert sind, 

Substituenten mit der Bezeichnung „Cycloalkyl" vorzugsweise C4-C8-Cyclo- 
alkyl, insbesondere C5 bis Ce-Cycloalkyl bedeutCTi, die gegebenenfalls durch 
Halogen, wie Chlor, Brom oder Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder Ci-Ce-Alkyl 
substituiert sind, 

Substituenten mit der Bezeichnung „Alkenyl" vorzugsweise Ce-Cg-Alkenyl 
bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brom oder Fluor, 
Hydroxy, Cyano und/oder Cx-Ce-AIkyl substituiert sind, insbesondere 
bedeutet AJkenyl Allyl, 

Substituenten mit der Bedeutung ,JBetaryl" vorzugsweise fur heterocycUsche 
Reste mit 5- bis 7-gliedrigen Ringen, die vorzugsweise Heteroatome aus der 
Gruppe N, S und/oder O enthalten und gegebenenfalls ndt aromatischen 
Ringen anelliert sind oder gegebeuCTfalls weitere Substituenten tragen 
beispielsweise Halogra, Hydroxy, Cyano und/oder Alkyl, wobei besonders 
bevorzugt sind: Pyridyl, Furyl, Thienyl, Oxazolyl, Thiazolyl, Imidazolyl, 
Chinolyl, Benzoxazolyl, Benzthiazolyl und Benzimidazolyl, 
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die Substituent©Q mit der Bezeichnung ,,Aryr* Ce-Cio-Aryl, vorzugsweise 
Phenyl oder Naphthyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie F, CI, 
Hydroxy, Ci-Ce-Alkyl, Ci-Ce-Alkoxy, NO2 und/oder CN substituiert sinA 

5 4. Optische Datentrager gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Co-PhthalocyaniQ der Formel la entspricht 



10 



90 Pc (SO^NR^r'), (Halogen)b (Alkoxy)^ 



R^ 



worm 



da) 



Halogen fUr Chlor, Brom oder Fluor steht. 



ABcoxy fiir Ci-Cg-AIkoxy steht, das gegebenenfalls substituiert ist, und 

a erne Zahl von 0 bis 4, b eiae Zahl von 0 bis 10, c eine Zahl 
15 von 0 bis 8 bedeutet, wobei die Summe aus a, b und c < 12 ist 

und 

Rl, R2, R^, R^, und CoPc die in Spruch 2 angegebene Bedeutung besitzen. 

20 5. Optische Datentrager gemSfi Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
mit Licht beschreibbaren Ihfonnationsschicht wenigstens ein Co-Phthalocya- 
nin der Formel I enthalten ist, worin 

R^, R"^, R^ imd R^ unabhangig voneiuander fur Chlor, Fluor, Brom, lod, 
25 Cyano, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, 

Pentyl, tert. Amyl, Hydroxyethyl, 3-Dimethylaminopropyl, 3- 
Diethylaminopropyl, Phenyl, p-tert.-Butylphenyl, p-Methoxyphenyl, 
Isopropylphenyl, Trifluormethylphenyl, Naphthyl, Methylamino, 
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Ethylamino, Propylamino, Isopropylamino, Butylamino, Isobutyl- 
amino, tert, Butylamino, Pentylamino, tert. Amylamino, Benzylaroino, 
Methylphenylhexylamino, Hydroxyethylamino, AnMnopropylamino, 
Aminoethylamino, S-Dimethylaminopropylamino, 3-Diethylaiiiiiio- 
propylamino, Diethylaminoethylarnino, DibutylaminpropylaiQmo, 
Morpholinopropylainiiio, Piperidinopropylamino, Pyrrolidinopropyl- 
amino, Pyirolidonopropylamino, 3-(Methyl-Hydroxyetiiylamino)- 
propylamino, Methoxyethylamino, Ethoxyethylamino, Methoxy- 
propylamino, Ethoxypropylaioino, Metiioxyeliioxypropylariiiiio, 3-(2- 
Ethylhexyloxy)propylaimiio, feopropyloxypropylamino, Dimethyl- 
amino, Diethylamino, Diefhanolamino, Dipropylamino, Diiso- 
propylamino, Dibutylamino, Diisobutylamino, Di-tert. butylamino, 
Dipentylamino, Di-tert. amylamino, Bis(2-Ethy]liexyl)amino, Bis- 
(aminopropyl)amino, Bis(aminoethyl)aniino, Bis(3-Dimethylamino- 
propyl)amino, Bis(3-diethylaininopropyl)amino, Bis(diethylamino- 
ethyl)amino, Bis(dibutylaminpropyl)amino, Di(morpholinopropyl)- 
amino, Di(piperidinopropyl)amino, Di(pyrrolidinopropyl)amino, Di- 
(pyrrolidonopropyl)amino, Bis(3-(methyHiydroxyethylainino)pro- 
pyl)amino, Dimethoxyethylamino, Diethoxyethylamino, Dimeth- 
oxypropylamino, Diethoxypropylamino, Di(methoxyethoxyethyl)- 
amino, Di(methoxyethoxypropyl)amino, Bis(3-(2-Ethylhexyloxy> 
propyl)amino, Di(isopropyloxyisopropyl)amino, Methoxy, Ethoxy, 
Propyloxy, Isopropyloxy, Butyloxy, Isobutyloxy, tert.- Butyloxy, 
Pentyloxy, tert. Amyloxy, Methoxyethoxy, Ethoxyethoxy, Methoxy- 
propyloxy, Ethoxypropyloxy, Methoxyethoxypropyloxy, 3-(2-Ethyl- 
hexyloxy)propyloxy. Phenyl, Methylthio, Ethylthio, Propylthio, 
Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio, tert.-Butylthio, Pentylthio, tert.- 
Amylthio, Methoxyphenyl, Trifluormethylplienyl, Naphthyl, C02^^\ 
CONR^RS, NH-COR12, SO3H, SO2NRV Oder fOr einen Rest der 
Formel 
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worm 



fur — jj— O — ' -CH2-O- , -C2H^-0- . -CH(CH3)0- 



O 



(B)m 



-C — OCH— Oder — C — OCjti^ steht, 
O O 



wobei der Stem (*), die Ankaftpfting mit dem 5-Biiig anzeigt, 

w, X, y und z unabhangig voneinander fBr 0 bis 4 stehen und w+x+y+z < 12 
10 sind, 



NR^R^ fiir Amino, Methylamino, Ethylamino, Propylamino, Isopropylamino, 
Butylamiao, Isobutylamino, text. Butylamino, Pentylamino, tert. 

15 Amylamino, Benzylatnino, Melhylphenylhexylamiiio, 2-Ethyl-l- 

hexylamino, Hydroxyethylamino, Amiaopropylamino, Aminoethyl- 
amino, 3-Dimetiiylaminopropylamino, 3-Diethylaminopropylamiiio, 
Moipholinopropylamino, Piperidinopropylaniino, Pyrrolidinopropyl- 
amiao, Pyrrolidonopropylatniao, 3-(Methyl-Hydroxyethylamiiio)pro- 

20 pylamino, Methoxyethylamino, Ethoxyethylamino, Methoxypropyl- 

amino, Ethoxypropylamiao, Methoxyethoxypropylamitio, 3-(2-Ethyl- 
liexyloxy)propylamino, Isopropyloxyisopropylamino, Dimethylamino, 
Diethylamiao, Dipropylamino, Diisopropylamino, Dibutylamino, 
Diisobutylamino, Di-tert. butylamino, Dipentylamino, Di-tert. 
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amylamiiio, Bis(2-Ethylhexyl)ammo, Dihydroxyethylamino, Bis(a33ai- 
iiopropyl)aiiimo, Bis(aminoethyl)ainiiio, Bis(3-dimethylaminopropyl)- 
amino, Bis(3-diethylammopropyl)aiimio, Di(morpholinopropyl)aau- 
no, Di(jpiperidinopropyl)airiiiio, Di(pyrrolidinopropyl)ai]adiio, Di- 
(py!Tolidonopropyl)aiiiiao, Bis(3 -(Methyl-Hydroxyethylaiiiino)pro- 
pyl)amino, Dimethoxyethylamino, Diethoxyethylamino, Dimethoxy- 
propylamino, Diethoxypropylamino, Di(methoxye1±ioxypropyl)arniiio, 
Bis(3-(2-Bthylhexyloxy)propyl)amino, Di(isopropyloxyisopropyl)- 
amino, Anilino, p-Toluidino, p-tert. Butylanilino, p-Anisidino, Iso- 
propylanilino, Naphthylamino stehen oder NR^R* stehen, ins- 
besondere filr Pyrrolidino, Piperidino, Piperazino oder Morpholino 
stehen, 

Rl2 flir Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, 
tert.-Butyl, Pentyl, tert.-Amyl, Phenyl, p-tert.-Butylphenyl, p- 
Methoxyphenyl, Isopropylphenyl, p-Trifluormethylphenyl, Cyano- 
phenyl, Naphthyl, 4-Pyridinyl, 2-Pyridinyl, 2-Chinolinyl, 2-Pyrrolyl 
Oder 2-Indolyl steht, 

j^i7j^i8g^i9 ftirAmoniak, Methylamin, Ethylamin, Propylamia, 
Isopropylamin, Butylamin, Isobutylamin, tert. Butylamin, Pentylamin, 
tert. Amylamin, Ben2ylamm, Methylphenylhexylarain, 2-Ethyl-l- 
hexylaniin, Hydroxyethylamin, Aniinopropylamin, Aminoethylamin, 
3-Dimethylaminopropylaniin, 3-Diethylaminopropylamin, Mor- 
pholinopropylanoin, Piperidinopropylamin, PyiroHdinopropylamin, 
PyrroUdonopropylamin, 3-(Methyl-Hydroxyethylanuno)propylamin, 
Methoxyethylamin, Ethoxyethylamino, Methoxypropylamin, Ethoxy- 
propylamin, Methoxyethoxypropylamin, 3-(2-Ethylhexyloxy)propyl- 
amin, Isopropyloxsdsopropylamin, Dimethylamin, Diethylamin, 
Dipropylamin, Diisopropylamin, Dibutylainin, Diisobutylamdn, Di- 
tert. butylamin, Dipentylamin, Di-tert. Araylamin, Bis(2- 
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Ethymexyl)amm, Dihydroxyethylamin, Bis(aminopropyl)amiD, Bis- 
(aininoethyl)ainm, Bis(3-Dimethylainmopropyl)amin, Bis(3-Diethyl- 
ammopropyl)arnin, Di(morpholinopropyl)ainiii, Di(piperidiaopro- 
pyOamin, Di(pyrroUdinopropyl)amin, Di(pyrroUdonopropyl)amm, 
Bis(3-(Meiaiyl-Hy(koxyelJiylamino)propyl)ai2m Dimethoxyethyl- 
amin, Diethoxyethylamin, Dimethoxypropylamin, Diethoxy- 
propylamin, Di(methoxye1iioxypropyl)aimn, Bis(3-(2-EthyUiexyl- 
oxy)propyl)animo, Di(isopropyloxyisopropyl)amin, Trimethylamin, 
Trieliiylarmn, Tripropylamin, Tiiisopropylainiii, Tributylamin, Triiso- 
butylamin, Tri-tert. butylamin, Tripentylamin, Tri-tert. Amylainiii, 
Tris(2-Ethylhexyl)ainin, Trihydroxyethylamin, Tris(aiimio- 
propyl)aniiQ, Tris(aimiioe11iyl)ainin, Tris(3-Dimethylaini2io- 
propyl)amiii, Tris(3-Diefhylaimnopropyl)amm, Tri(moipholiiio- 
propyl)amin, Tri(piperidmopropyl)ainm, Tri(pyrrolidiiio- 

propyl)ainiii,Tri(pyrroUdonopropyl)amiQ, Tris(3-(Methyl-Hydroxy- 
ethylanimo)propyl)amiB, Trimethoxyethylamin, Triethoxyethylamiii, 
Trimethoxypropylamin, Triethoxypropylamia, Tri(methoxy- 
ethoxypropyl)anim, Tris(3-(2-Ethylhexyloxy)propyl)ammo, Tri(iso- 
propyloxyisopropyl)amin, Anilin, p-Toluidin, p-tert. Butylanilin, p- 
Anisidin, Isopropylanilin, Naphtylamin Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin, 
Pyrazin, Triazin, Oxaziii, Pyrrol, Pyrazol, Lnidazol, Chinolin, 
Pyirolidin, Piperidin, Piperazin oder Morpholin stehen, 

^^^^ fiir Wasser, Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Butanol, 
Isobutanol, tert. Butanol, Pentanol, tert. Amylalkohol, 3-(2,4- 
Dimethyl)-pentanol, Methoxyethanol, Ethoxyethanol, Methoxy- 
propanol, Ethoxypropanol, Metboxyethoxypropanol, 3-(2- 
Ethylhexyloxy)propanol, Diacetonalkohol, Phenol, Tetrahydrofuran, 
Furan oder Oxazol stehen 
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gg^ioj^u gjj. Schwefelwasserstoff, Methylthiol, Ethylthiol, Propylthiol, 
Isopropylthiol, Bulylthiol, Isobutylthiol, tert. Buylthiol, Pentylthiol, 
tert. Amylthiol, 3-(2,4-Dimetitiyl)-peatylthiol, Methoxyethylthiol, 
Ethoxyethylthiol, Methoxypropyltbiol, Ethoxypropylthiol, Methoxy- 
ethoxypropylthiol, 3-(2-Ethylliexyloxy)propylthiol, Diacetonathiol, 
Thiophenol, Tetrahydrothiofuran, Thiofuran oder Oxathiazol stehen 

wobei 

die AUcyl-, Alkoxy-, Aryl- und heterocyclischen Reste gegebenenfalls weitere 
Reste wie Alkyl, Halogen, Hydroxy, Hydroxyalkyl, Amino, Alkylamino, 
Dialiylamiao, Nitro, Cyano, CO-NH2, Alkoxy, Alkoxycarbonyl, Morpholino, 
Piperidino, Pyrrolidino, Pyrrolidono, Trialkylsilyl, Trialkylsiloxy oder Phenyl 
tragen konnen, die Alkyl- und/oder Alkoxyreste gesattigt, iingesattigt, gerad- 
kettig oder verzweigt sein konnen, die Alkykeste teil- oder perhalogemert 
sein konnen, die Alkyl- und/oder Alkoxyreste ethoxyliert oder propoxyliert 
oder silyU^t sein konnen, benachbarte Alkyl und/oder Alkoxyreste an Aryl- 
oder heterocyclischen Resten gemeinsam eine drei- oder viergliedrige Briicke 
ausbilden konnen. 

Optische Datentrager gemSfi Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
mit Licht beschreibbare Infonnationsschicht zusatzhch ein von Q) verschie- 
denes metallhaltiges oder metallfireies Phthalocyanin enthSlt, wobei das 
Zentralatom ausgewahlt wird aus den Gruppen: Si, Zn, Al, Cu, Pd, Pt, Au und 
Ag, insbesondere Cu oder Pd, 

Optische Datentrager mit einer beschriebenen Infonnationsschicht, erhaltlich 
dadurch, dass der optische Datentrager gemaB Anspruch 1 mit Licht eiuer 
Wellenlange von 700 bis 830 nm, vorzugsweise von 750 - 800 nm, 
beschrieben wurde. 
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Ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemaiJea optischen Daten- 
speichCT gemSB Anspruch 1, dadurch geketmzeiclmet, dass maa ein Co(III)- 
Phthalocyanin, wobei das Co-Metollzentrum einen axialen Substituenten Rl 
imd einen axialen koordiniert gebiindenen Liganden tragt, wobei Rl ftir 
CN, SCN, Halogen, insbesondere CI, B oder F, Alkoxy, Aryloxy, Arylthio 
Oder Alkylthio steht, und R2 fiir keinen Liganden oder fur gegebenenfalls 
substituiertes Anun, Wasser, AJkohol, H2S, Thioalkohol oder fiir ein Isonitril 
steht, als lichtabsorbierende Verbindung auf das Snbstrat des optischen 
Datentragers aufhragt, 



Verwendung von Co-Phthalocyaninen der Formel (T) als Kchtabsorbierende 
Verbindnngen in der mit Licht beschreibbaren Informationsschicht von 
optischen Datenspeichem. 

Verbindnngen der Formel la 



Co Pc(SO,NRV)a (Halogen), (Alkoxy), 

I 

R' da) 
worin 



Halogen fur Chlor, Brom oder Fluor steht. 



Alkoxy ftir Ci-Cg-AIkoxy steht, das gegebenenfalls substituiert ist, \md 
a eine Zahl von 0 bis 4, b erne Zahl von 0 bis 10, c eine Zahl 
von 0 bis 8 bedeutet, wobei die Summe aus a, b und c < 12 ist 
und 



Rl, R2, r'', R^ und CoPc die die in Anspruch 2 angegebene Bedeutung 
besitzen. 
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Verfahren zur Herstellung der Verbindimg gemSB Anspruch 10, dadtirch 
gekeimzeichnet, dass man gegebenenfalls substituentes Co-Phthalocyaoin der 
Formel (Ha) 

CoPC (S02NR'7R8)a(Halogen)b (Alkoxy)^ (Ha) 

oxidiert, anschliefiend mit KatCN, KatSCN, Kathalogenid , Katalkoxy oder 
Katalkylthio umsetzt imd gegebenenfalls weiter mit NR^^rISrI^^ 0R^^^\ 

O © 

SR^^^^oder einem Isonitril der Formel IC=N— R bei 30-100°C umsetzt 
Rl^, Rl8^ r1^, r1^, r^\ und R die in Anspmch 2 angegebene Bedeutung 
besitzen und Kat fur Lithiumkation, Natriumkation, Kaliumkation, 
Tetrabutylammoniiraikatioii, Tetr£q)ropylammoniunakation, Tetraetiiylammo- 
niumkation, Tetramethylammoniumkation, Triethyloxoniiimkation, Triphe- 
nylcarbonikumkation, Diphenyliodoniumkation, N-Ethylpyridiniumkation 
Oder Ferrocenkation steht. 



Mischungen enthaltend 

a) ein Co(lII)-Phthalocyanin der Formel I mit einem axialen 

Substituenten R\ und einem axialen Liganden R^, 
c) ein von a) verschiedenes Phthalocyanin, der Formel n 

LP Pc[R^ [R1 [R^l [R'] Kat® 
T w X y z 

(H) 



wobei Rl, R^, R"*, R^, R^ w, x, y, z und CoPc die in Anspmch 2 angegebene 

Bedeutung besitzen und 
Kat+ fur Lithiumkation, Natriumkation, Kaliixmkation, Tetrabutylammo- 

niumkation, Tetrapropylammoniumkation, Tetraethylammoniumka- 
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tion, Tetrametiiylajimioniiimkatioii, Triethyloxonitiinkatioii, Triphe- 
nylcarboiaikumkatioii, Diphenyliodoniumkation, N-Ethylpyridimum- 
kation Oder Ferrocenkation steht, 

5 13. Mischimg enthaltend wenigstens 50 Gew.% eines Co(TII)-Phthalocyaniiis der 
Fonnel I mit einem axialen Substituenten xind einem koordinativ ge- 
bimdenen Liganden R^, wobei Rl imd die in Anspruch 2 angegebene Be- 
deutung besitzen. 
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Qptische Datenspeicher enthaltend ein Co- p hijialftPYanin mit einem axialeii 
Substituenten nnd einem axialen Liganden in der m it L,icht beschreibbaren 
Tnformatioasschicht 

Zusammenfassung 

Optische Datentrager, die in ihrer Infotmationsschicht wenigsteaas eine lichtab- 
sorbierende Vetbindimg enthalten die ein Co(I]I)-Ph.thalocyanin ist, wobei das Co- 
Metallzentrum einen axialen Substituenten Rl vnd einen axialen koordinativ ge- 
bundenen Liganden R2 tragt, wobei Rl fOr CN, SCN, Halogen, insbesondere CI, B 
Oder F, Alkoxy, Aryloxy, Arylthio oder Alkylthio steht, nnd R2 flir keinen Liganden 
Oder fur gegebenenfalls substituiertes Amin, Wasser, Alkohol, H2S, Thioalkohol 
Oder fUr ein Isonitril steht. 
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